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27) W= 5kNo + N0(scx -f yy + e,) + N' xx + N" yy -f N1" e,
+ T'xy + T"x, + T"V
Die Druckcomponenten sind die DifFerentialquotienten nacli den xx, xy u. s. f. Die Nachwirkungserscheinungen soil en durch den Theil von W verursacht sein, welch er von der Richtung der Haupttragheits-axen abhangt, also durch den von den N und T bestimrnten. Diese Axen warden sich nur allmahlich in die durch die Krafte erforderte Lage drehen und nur allmahlich in ihre ursprdngliche Lage zuriickkehren. Die Theorie hat offenbar Aehnlichkeit mit der Molekulartheorie der Magnetisirung, wie sie von W. Weber und Maxwell ausgebildet worden 1st, und in der That erinnern die Erscheinungen der Magnetisirung vielfach an die der Nachwirkung. Indessen bietet sie der Vor-stellung mannigfache Schwierigkeiten. Auch ist ein sehr gewichtiger Einwand gegen diese Theorie von W. Voigt geltend gemacht. Bei allseitig vollig gleichem Druck kann eine Drehung der Molekeln nicht wohl angenornmen werden. Die Erfahrung lehrt aber, dass auch in diesem Falle sehr bedeutende Nachwirkung vorhanden ist (S. 281).
Die Boltzmann'sche Theorie1) ist, wie ihr Urheber selbst be-merkt hat, lediglich ein Ausdruck fur die Thatsache, dass die Elasti-citatserscheinungen von den voraufgegangenen Zustanden mit abhangen. Sei ein rechtwinkliges Parallelepiped nach alien Richtungen senkrecht zu seinen Flachen gedehnt, die Dehnung der Langeneinheit in Rich-tung der Kanten, welche den Coordinatenaxen parallel laufen sollen, betrage cc, /3, y; ferner seien ^1? ^2 ^e schon benutzten Lame'schen Elasticitatsconstanten fiir isotrope Korper, dann sind die Dmckkrafte senkrecht zu den Flachenpaaren des Parallelepipeds, je nachdem diese Flachen senkrecht zur x-, y- oder ^-Axe verlaufen, abgesehen von der Erscheinung der elastischen Nachwirkung, fiir die Flacheneinheit
Jf, = A! (« + 0 + V) + 2 lz «,
JTV = ^ (« + /S + y) + 2 A, /J,
Boltzmann nimmt nun an, dass bei Vorhandensein einer Nachwirkung diese Krafte nicht bloss von den momentanen Dehnungen abhangen, sondern auch von den voraufgegangenen, und zwar soil die Kraft, welche zur Hervorbringung einer Deformation nach einer bestimmten Richtung erforderlich ist, geringer sein, wenn dieser Deformation eine andere im gleichen Sinne schon voraufgegangen ist. Der Einfluss gleicher vorauf-gegangener Deformationen soil sich mit wachsender Zeit abschwachen. Ebenso soil er um so geringer sein, je kiirzere Zeit die voraufgegangene Deformation selbst gedauert hat.
Sei also a* eine Dehnung in Richtung der #-Axe zur Zeit r, diese
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